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Patentanspinicli 

Verfahren zur Herstellung von tJberzUgen mit dekorativen 
Ob e rf 1 achens t ruk turen , 

dadurcli gekennzeichnet , dafi 

aur ein Substrat ein Uberzugsmittel , bestehend aus einer 
Losung von 30 bis 60 Gewichtsteilen Polyathylenglykol 
mit einem Molgewicht von 9000 bis 20000 in 70 bis 40 
Gewichtsteilen Wateser aufgetra^en und anschlieBend 
getrocknet vird. 



709812/0922 



2540878 



CHEMISCHE TORKE HtiLS AG 



- RSP PATENTE - 



k370 Marl, den 12. September 1975 
7465/Go 



Unser Zeictien; 0,Z. 2896 



Verfahren zur Herstellung von Uberziigen 



Gegenstand der vorliegenden Errindvmg 1st ein Verraliren zur 
Herstellung von tiberziigen mit dekorativen Oberriaclienstruk- 
turen. 

Es xst bekaimt, ttberziige mit dekorativen Oberf*laclxenerrekten 
lierzustellen. Blese wurden errelcht durcli Verwendung von mit 
der Gesamtrezeptur imvertragllcben Einzelbestandtellen oder 
durch lioclivlskose ttberzugsmlttel mit sclilechtem VerlauT, die 
nach dem Aufl^rlngen aui* das Substrat mecfa.anlscli, z.B« mit 
einer Lammf ellrolle, mit elner OberriMclienstruk'tur versehen 
wurden. Dlese Verfaliren verwenden entweder teure, scblecbt 
bandhabbaxe Substanzen, oder sle slnd sebr arbeltsauTwendlg* 

Aurgabe der Erflndung war es, ein VerraTrren zu rinden, mit 
dessen Hllfe es mogllcb ist. In elnfacber Velse tiberziige 
mit dekorativen Oberf lacbenstmkturen zu erbalten. 

Die Aufgabe wurde dadurcb gelSst, daO auf ein Substrat ein 
tiberzugsmlttel, bestebend aus elner LSsung von 30 bis 60 
Gevlcbtstellen Polyatbylenglykol mit elnem Holgevlcbt von 
9000 bis 20000 In 70 bis kO Gewlcbtstellen Vasser aufge- 
tragen luid axis chlleB end getrocknet wlrd. 

Bel den erfijidungsgemaB elngesetzten Polyatbylenglykol en 
handelt es slob um bandelsiibllche Produkte. Die PolySthylen- 
glykole slnd in Vasser gelost. 100 Gewlcbtstelle elner solchen 
Lbsung entbalten 30 bis 60, vorzugswelse ^5 bis 55 Gewlcbts- 
telle der PolyMtbylenglykole, 
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Uin die erfindungsgemafl hergestellten tfcerziige wischfest zu 
machen, kbnnen sie mit eincm handelsiiblichen, Ibsemittel- 
haltigen Klao-lack uberzogen werden. Eine andere Mbglichkeit 
besteht darin, dem erf indungsgemaflen Uberzugsmittel ein 
zveites, handelsiibliches Bindemittel vie beispielsweise 
eine wSflrige Polyurethan-Dispersion mit einem Feststoff- 
gehalt von 20 bis 50 Gewicbtsprozent zuzusetzen. Derartige 
tJberzugsinittel werden in DT-PSS 1 179 3^6 und 1 184 9^6 
bzv. DT-OS 2 l46 888 beschrieben. Auch in diesem Palle 
werden Uberziige mit guten Eigenschaf ten und den gewiinschten 
dekorativen Oberf lacbenstrukturen erhalten. 

Das Troclcnen und ggf . Einbrennen der erf indungsgemSOon tiber- 
zugsmittel findet bei Temperaturen von bis zu l40 C statt. 
Die Temperaturen diirfen jedocb nicbt hSher gewSlilt werden 
als die Zersetzungstemperatur des jeweils eingesetzten Poly- 
athylenglykol s . 

■>•, 

Zu den erf indungsgemaBen tJberzugsmitteln koimen noch iibliche 
Zusatz- tind Hilfsstoffe wie beispielsweise Pigmente, Ptill- 
stoffe, Verdiclnmgsmittel, Sililconole usw. zugefiigt verden. 

Die Uberzugsmittel koimen mit Hilfe bekannter Verfahren wie 
Spritzen, Streicben, Valzen, Rakeln o.a. auf Substrate wie 
Papier, Pappe, Holz, Putz, Asbestzement , aufgetragen verden. 

Durcb das Verfahren der Erfindung ist es mbglicb, in ein- 
facher ¥eise und ohne weiteren Aufvand tiberztige mit dekora- 
tiven Oberflachenstrukturen berzustellen. 
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Beispiele 
Beispiel 1 

50 Gew.Tle. Polyathylenglykol (Molgew. 20000 ) 

werden in 
50 Gew.Tln. kaltem Vasser gelbst 

imd rait 

k Gew.Tln. Pigment gemisclit. 

Das so hergestellte tiberzugsmittel wird mit Hilfe einer 
Teclmikiams-Papierstreiclimascliine auf Papier (holzfreies 
ginndiertGS Papier, 70 s/rn^) aurgebracht irnd bei 70 °C 
getrocknet. Nacb dem AbkiihJLen auf Raumtemperatur vird 
der th^erzug mit Hilfe eines losemittelhaltigen Klarlacks 
iiberzogen und nocbmeLls getrocknet. Der Uberzug ist visch— 
und vascbfest und zeigt eine dekorative Oberri^clxenstruktur. 



Beispiel 2 

Der gemaB Beispiel 1 hergestellte tJberzug vird naclx dem 
Trocknen und vor dem tiberziehen mit dem Klarlack ein 
zweites Mai mit einem tlberzug gemafi Beispiel 1 verseben, 
mit dem Unterscliiedv daB Tiir den zveiten Durchgajig 4 Ge- 
wicbtsteile eines anderen Pigments verwendet werden. 
AnschlieBend wird das Papier bei 70 getrocknet und 
nacb dem Abkiiblen mit einem Klarlack liberzogen. Es ent- 
stebt eine wiscb- und waschfeste Oberflaclio, die eine 
zweirarbige Struktur zeigt. 
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Beispiel 3 

50 Gew.Tle. Polyatliylenglykol (Molgew. 12000) 

verden in 
50 Gew.Tln. Vasser gelost und mit 
h Gew.Tln. Pigment versetzt. 



Dieser Lbsung werden 150 Gewiclitsteile einer waBrigen Poly- 
uretlian-Dispersion rait 20 96 Fest stof ranteil hinzuge fiigt . 
Das iiberzugsmittel wiixi gemaO Beispiel 1 auT Papier aufge- 
bracht und bei 70 °C getrocknet. AnschlieBend erfolgt 5 
Minuten lang eine Ausliartung des tfcerzuges bei l40 °C. 
Es wird ein wiscli- land vascbf ester tJberzug mit einer deko* 
rativen Oberflachenstruktur erlieLLten. 



Beispiel A 

25 Gew.Tle. Polyathylenglykol (Molgew. 9OOO) 

wexxlen in 
75 Gew.Tln. kaltem Vasser gelSst 

und mit 

4 Gew.Tln. Pigment versetzt. 

Dieses "Uberzugsmittel wird gemMB Beispiel 1 auf Papier 
aufgebraclit. Die Farbe sclilMgt in das Papier und ergibt 
nach dem Trocknen bei 70 eine kaum strukturierte Ober- 
flache. 

Beispiel B 

70 Gew.Tle. Polyathylenglykol (Molgew. 20000) 

werden in 
30 Gew.Tln. kaltem Vasser gelost. 
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Dieses Uberzugsmittel ist infolge seiner hohen Viskositat 
nicht mehr verarbeitbar. 

Die mit Buchstaben gekexuizeichneten Beispiele sind niclit 
erf indun^^sgemaB und dienen zum Vergleich. 
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